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Elftes Capitel.
Durch Dahlander's1) Versuche, welche sich auf den mittleren linearen Ausdehnungscoefficienten beziehen, 1st, wie folgende Zusarnmen-stellung zeigt, nachgewiesen, dass dieser Coefficient nait wachsender Spannung zuniuamt.
Messingdraht		Neusilberdraht	
Spannung in	- (zwischen 15° o	Spannung in	- (zwischen 15° o
Kilogram m	und  100°)	Kilogramm	und 1000°)
0,732               18579  X  10~°		1,250	17011   X  10~°
1,420       i       18646		3,750	17311
1,917        !       18836		5,000	17395
2,396	18889	6,250	17452
2,875	18986                     j	7,500	17913
3,833	19107                      j		
4,732	19144		
6,250	19255		
Wir wiirden also geneigt sein, vorauszusetzen, dass er nait wachsendeni Brack abnimmt und wenn das der Fall ist, wird aucb der cubiscbe Ausdehuungscoefficient abnehmen, wie das auch bei Fliissigkeiten der Fall ist (S. 33). Ein merkwiirdiges Gesetz in Bezug auf die Aus-dehnung der festen Elenaente hat Herr Wiebe2) aufgestellt. Dem-nach soil die Ausdehnung des Molekularvolumens der festen Elemente eine periodische Function ihres Atomgewichts im Sinne der bekannten periodischen Keihe der chemischen Elemente nach Lothar Mayer und Mendelejeff sein. Als Beispiel fiihre ich die bekannten Reihen Ru bis Te und Os bis Bi an. Demnach haben wir
Element	Eu	Rb	Pel	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te
Atomgewicht   .... Atomausdehriung   .   .	103,5 88	104,1 73	106,2 109	107,7 197	111,6 396	113,4 637	117,8 361	122,0 210	128,0 343
					i			
Element	Os	Ir	Pt	Au   |  Hg		Tl	Pb	Bi
				!		i		
Atomgewicht       .   .   .	198,6	196,7	196,7	196,2	__	203,6	206,4	210,0
Atomausdelinung    .   .	61	65	84	147	—	519	510	288
*) Pogg. Ann., Bd. 145, S. 172.
2) Ber. d. deustch. chem. Ges. 1878, S. 610. Annahme einer Ausschwingungs-moglichkeit fiir die Molekeln ist jene Gleichung gebunden. Die Grosse F2 ist
